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(54) Title: METHOD FOR PREPARING A LITHTUM AND VANADIUM OXIDE OF THE LI< 1+ j G{A)) V 3 O s TYPE 

(54) litre : PROCEDE DE PREPARATION DUN OXYDE DE LITHIUM ET DE VANADIUM DU TYPE LI (1+A) V308 

(57) Abstract: The invention relates to a method for preparing a 
lithium and vanadium oxide and the thus obtained products con- 
sisting in preparing a precursor gel by reacting hydrogen peroxide 
with V 2 0 5 -Ct in an aqueous medium in the presence of a lithium 
precursor and in exposing said gel to a heat treatment in an oxi- 
dant atmosphere at a temperature ranging from 260 °C to 580 °C 
A compound of a formula Li, +a V 3 O s , (0,l=a= 0,25) consists of 
needle-shaped grains having a bimodal distribution, wherein the 
length (L) of the first distribution needles ranges from 10 to 50 
Urn and the length (L) of the second distribution needles ranges 
from I to 10 Jim. When / is the grain width, L the length and e 
the thickness thereof, said dimensions are such as 4<UI<100 et 
4<Ue<W0. 

(57) Abrcge : La prcscnlc invention conccrne un proccde dc pre- 
paration d'un oxydc de lithium ct de vanadium, ainsi que le produit 
obtenu. Le proccde consiste a preparer un gel precurseur par re- 
action de peroxyde d'hydrogene avec V 2 0 5 -ct en milieu aqueux, 
en presence d'un precurseur de lithium, puis a soumettre ledit gel 
a un traitement thermique sous atmosphere oxydante a une tem- 
perature entre 260°C et 580°C. Le compost repondant a la for- 
mule Li Ua V308, (0,1 <a< 0,25) est constitue de grains en forme 
d'aiguilles pnSsentant une repartition bimodale, les aiguilles d'un 
premier mode ayant une longueur L de 10 a 50 jam, les aiguilles 
d'un second mode ayant une longueur L de 1 a 10 urn. Si 1 est la 
largeur des grains, L leur longueur et e leur epaisseur, ces dimen- 
sions sont telles que 4<I71<100 et 4<L/e<100. 
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